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Die Aufgabe, die mit der vorliegenden Erfindung gelost wird, ist die Bereitstellung eines Schaumregulie- 
rungsmittels. das in Wasch-und Reinigungsmitteln eingesetzt uber einen breiten Temperaturbereich wirk- 
sam ist d.h. im Kaltwaschbere.cn (20 bis 30 'C). be. mittleren Waschtemperaturen (40 b.s 60 ' C) und 
aucn im Kochwaschbereich eine storende Schaumentwicklung unterdruckt. Weiterh.n sol! das Schaurnregu- 
lierungsmittel im Gemisch mit ubiichen Waschmittelbestandteilen lager- und wirkungsstabil bieiben und 
keir.e nachte.ligen Ausw.rxungen auf das Behandlungsgut und die Umwelt ausuben. 

Zur Verwendung in Waschmitteln geeignete Entschaumergemische auf der Basis von Paraffinen und 
Paraffingem.schen einschlietflich mikrokristalliner Paraffine sind bekannt. Urn ihre Wirkung zu steigern und 
gleichzeitig die erfordertiche Anwendungskonzentration herabzusetzen. werden oiesen Entschaurnern haufig 
weitere bekannte Schaummh.bitoren zugesetzt, msbesondere Poiysiloxane, Polys.loxan-K.eselsaure- 
Gem.sche Oder von langkettigen Fettsauren abgeleitete Bis-acyl-alkylendiamine (im folgenden kurz Bis- 
amide genannt). Nun sind jedoch Poiysiloxane vergleichswe.se aufwendig und besitzen den Nachte.l da/3 
sie das Textilgut bzw. die ObertlSche der behandelten Gegenstande hydrophobieren und dafl sie ferner 
weitgehend resistent gegen einen biologischen Abbau im Abwasser sind. Es bestand daher die weitere 
Aufgabe, hochwirk same Ent schaumer zu entwickein, die frei von Si-Polymeren sind. 

Die Verwendung von Bis-amiden mit Paraffinen als Entschaumer fur Waschmittel, ist bereits aus DE-A- 
20 43 087 bekannt. Die dort genannte Rezepturen besitzen jedoch noch nicht die gleichmaflige Entschaum- 
erw.rkung uber einen grofien Temperaturbereich. Weitere Bis-amide enthaltende Mittel sind aus EP 75 437 
und EP 94 250 bekannt. Beide enthalten jedoch Silikone und kommen aus den bereits genannten Grunden 
nicht in Betracht. In EP 87 233 wird em Verfahren zur Herstellung eines schwachschaumenden Waschmit- 
tels beschneben, bei dem Gemische aus e.ner oligen beziehungsweise wachsartigen Substanz und Bis- 
amiden auf ein Tragerpulver, insbesondere ein spruhgetrocknetes tens.dhaltiges Waschmittel aufgetragen 
wird. Die olige beziehungsweise wachsartige Substanz kann z.B. aus Vaseline (petroleum jelly) mit einem 
Schmelzpunkt von 20 bis 120 9 C. vorzugsweise 45 bis 65 *C bestehen In den Beisp.elen wird fur 
d.esen Zweck Mmeralol eingesetzt. Eine weitergehende Differenz.erung des wachsartigen Bestandteils 
erfolgt nicht. Ganz offensichtlich dient diese Komponente in erster L.nie als Trager-bez.ehungsweise 
D.sperg.erm.rtel fur das Bis-amid. Die bei einem Einsatz von 2 Gewichtsprozent Entschaumergem.sch 
bezogen auf das Mittel, werden zwar nach dem Ross-Miles-Test befriedigende Werte erhalten jedoch 
erscheinen diese Einsatzmengen fur die Praxis vie! zu hoch. Auflerdem laflt s.ch zeigen, dafl die Art der 
Kcnfekt.onierung, namlich das AufsprUhen des Mittels auf das spruhgetrocknete. tensidhaltige Waschmittel 
sich nachteilig auf die Lagerbestandigke.t der Schaumregulierungskomponente auswirkt mit dem Ergebnis. 
da/3 deren Aktivitat mit zunehmender Lagerzeit abnimmt. 

Es sind noch eine Reihe weiterer Entschaumer bekannt. die Bis-amide als Bestandte.ie enthaiten Sie 
sind jedoch nicht speziell auf den Einsatz in Wasch- und Reinigungsmitteln abgestellt und we.sen daher 
nicht das erwiinschte Temperaturprofil auf. In der Regel enthalten sie Silicone und/oder Emulgatoren und 
weisen damn die geschilderten Nachte.le auf. Als Beisp.el fur derart.ge Mittel se.en genannt die gemaG DE 
21 41 905, DE 21 48 638, DE 24 04 210, DE 25 49 193. DE 29 44 604, DE 30 08 952 und EP 56 160 D.e 
Einsatzgebiete fur diese Mittel ist die Papier-. Zucker und Textilindustrie sowie das Entschaumen von 
Latices sowie von Bohr- und Scnneidclemuls.onen. D.ese Bereiche sind m.t den spez.eiien Anfordenjngen 
der Wasch- und Reinigungsmittel nicht vergletchbar. 

Die Erfindung, mit der die Aufgabenstellung gelost und die geschildenen Nachteile verm.eden werden 
betnfft ein zur Verwendung In Wasch- und Reinigungsmitteln geeignetes. rieseltehiges Schaumregulle- 
rungsmittel, bestehend aus 

(I) einem wasserloslichen, kornigen, tensidfreien Tragermaterial und 

(II) einem adsorbierten Entschaumergemisch, das frei ist von Siloxanpolymeren und emulgierend 
beziehungsweise d.spergierend wirkenden Tensiden und ein homogenes Gemisch folgender Bestandte.ie 
darstellt: 

(a) 5 bis 60 Gewichtsprozent eines Paraffinwachses bez.ehungsweise Paraffinwachsgemi- 
so sches. 

(b) 20 bis 90 Gewichtsprozent mikrokristallinen Paraffinwachses, 

webei die nach der Differential-Thermo-Analyse (DTA) bestimmten Anteile an flussigen Bestandteilen in 
dem Gemisch aus (a) und (b) bei -15 " C 0 %, bei 0 ' C, 0 % bis 5 %, bei 25 ' C 2 % b.s 25 %, be. 50 ' C 
20 % bis 80 %, bei 75 C 80 % bis 100 % und oberhalb 90 ' C 100 % betragen sollen, 

(c) 5 bis 20 Gewichtsprozent ernes von C 2 -7-Diammen und gesattigten C, 2-2: -Fettsauren 
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als 50 aufweist, wobei mmdestens 90 A der le.icnen 

. e> u,„ a „f ,.nd besteht aus wasserloslichen, tensidfreien 
5 Das Tragermaterial (I) we.st eine kom.ge StruWur a * «* ht ^ ^ ^ jp ^ 
5 verbindungen. in erster Linie aus anorg— n* ^^aSsliche. neutrale. schwachsauer Oder 
,nd Reinigungsmitteln gee.gnet -jJJ*^^ Natrlumsu |,at, Natriumbicarbonat. Na^borate 
schwach alkalisch reagierende Alkal.metallsalze w e n ^ vo nten Sal2e . Auch 

Natriumhydrogen-phosphat, ™^°^ f^ alkalisch reagierenden Salzen, welche 

„ die entsprechenden Kaliumsalze s,nd J^^'Zm**** z B ' ^P* 05 ^ 6 

die Alkalitat nicht wesentlich erhohen » (Wasserglas). Als organische Sa.ze kommen 
^atriumtripo.yphosphat). Natr sowie d'ie von Aminopolycarbonsauren, w, 

U die Acetate. Tartrate. Sucanate, Carboxymethyisucc te jn ^ v 

NTA Oder EDTA, Hydroxy alkanphosphonate u ^jj™25!^ Diethylentriamin-pentame- 
„ ^droxyethan-,,1-diphosphonat. ^ yte nd,am,no- ^^J-*^,,^ und Sa,ze von pCymeren 
Thylenphosphcnat in Frage. Brauch bar ^T^^ a organischen und organischen Salzen kon- 
Jziehungsweise copolymer Carbonsauren ^ und Salzgemische soil in 1 %-ger 

apis sss: rr . - . » « «^ — 

20 X jn def die K5rner eine iockere. porose 

Vorzugsweise liegt das Tragermater.al in e.ne F0 ? ' einer salzlosung erzielt werden. 

Struktur aufweisen. Eine solche Struktur kann "KorngroOe von 0,1 bis 1 ,6, vorzugs- 

Lartige spruhgetrockneten ^^^ZZV^ Staubanteilen. Diese werden, ebenso w.e 

" ° 0 gl vorzugteise von 300 bis 600 * (Grarnrn pro Uter an wasserunloslicnen , 

Die Tragerkdrner kdnnen aufier ^^^^^^^^^^^06^ 
iedoch in Wasser *P^ «*«J^ ^ S der Zertall der Tragerkorner in kaltem Oder 
einteilige Tone. Mr Anteil soil jedoch ^ZTe^Zrs nicht wesentlich behindert wird und be. 
* £Z£ t£fl?-^ * - — h,ne gegeben 

LeichtsuL) Wehen. Durch MiWewendung^ von Natnu^^ noch werden. Dieses 

35 ^s^-:^ • — - ™ ,s - insbesondere 

lich pH.Wert und Phosphatgehalt. nicht ^ Para ffinwach S e stellen im allgemeinen komplexe 

Die in dem Entschaumergem.se ^^'o^^- M» bestimmt ihren Schmelzbere.ch 
Stoffgemische ohne scharfen Schmelz- ^^f^- 87 (1962). Seite 420 • 434. 
«, d urcS Ditferential-Thermo-Analyse »»* itt TJ^KL Towie deren Gemische, die ein wen.g 
Als Komponente (a) eignen s.ch We.ch- unc Erweichungs- und Schmelzbere.ch 
ausgepragtes Kristallisationsverhaiten ze.gen und ,m allgerne men ,m ^ paraffingemi . 

Schen 10 ' bis 60 *C, vorzugsweise 20 b.s 55 ^^ H ^. be ^ ngs ^ S e TatelparaHine im 
sen* W z.B. unter der Bezeichnung Petrolatum, to !^JZ* e der aus einzelnen Paraffinfraktionen 
Hand* Bei der Auswah, der P*f infra ^^ 

zusammengesetzten Mitte. ist darauf zu achten dafl nne^lb ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ten Temperaturbereiche sowohi noch ^J^jJ^ESS ^urch Mischen entsprechender Ante e 
Use durch Auswah. geeigneter ^"^"S^Cw- enthaKen z.B. 1 bis 3 Gewichtste.ie 
an halbfesten Weichparaffinen und Hartparaftnen. G eel | ne ; elzbereich von 25 • bis 42 C. vorzugswe^se 

rsr- c und in 3 e) b .s ; *zsszz£fi^ - e — und schmelzbe ' 
-^1. rLv=rrdemtn^^^^ 0.) - 5 - 6 °' 

vorzugsweise 20 bis 50 Gewichtsprozent. .... {me Paraffin wachse in Frage, die einen Schmelzbe- 

70 2 Komponente (b) kommen ^^^^'^^ mikrokristaliine Wachse 

reich von 55 * bis 90 C vorzugswe.se von i » b,S ™ ise \ ochscnrTie | Z enden Erddltraktionen (Ceres.n) 

S SSTJ - " == cydischen paraff " n aus - ,hr An,ei ' an 
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Entschaumergemisch belragt im ailgemeinen 20 bis 90 Gewichtsprozent. vorzugsweise 25 bis 60 Gewichts- 
prozent. 

Art unc Menge cer Bestancteile (a) und (b) soilen tm Ranmen der angegebenen Parameter so 
ausgewahlt werden, da/5 die nach der Differential-Thermo-Anaiyse (DTA) bestimmten Anteile zu festen und 
s flussigen Bestandteiie in dem Wachsgermsch in Abhangigkeit von der Temperatur vorzugsweise aie 
folgende Verteilung zeigen: 



"c 


flussig 


fest 


0 * 


0 - 2 % 


100 - 98 % 


25 ' 


2 - 15 % 


98 ■ 85 % 


50 " 


30 - 70 % 


70 - 30 % 


75 * 


95 - 99 % 


1 - 5 % 


80' 


100 °o 


0 



Die obige Verteilung berucksichtigt die Tatsache, da/3 auch seiche Paraffingemische, die bei Raumtem- 
peratur fest erscheinen beziehungsweise nicht flieflen. gewisse Anteile an flussigen Paraffinen enthaJten. 

Komponente (c) besteht aus Bis-amiden, die sich von gesattigten Fettsauren mit 12 bis 22, vorzugswei- 
se 14 bis 18 C-Atomen sowie von Alkylendiaminen mit 2 bis 7 C-Atomen ableiten. Geeignete Fettsauren 
sind Laurin-, Myristin-, Stearin-, Arachin- und Behensaure sowie deren Gemische, wie sie in naturlichen 
Fetten beziehungsweise geharteten fetten Olen. wie Talg Oder hydnenem Palmol. enthaiten sind. Geeignete 
Diamine sind beispielsweise Ethylendiamin 1 ,3-Propylendiamin, Tetramethylendiamin, Pentamethylendi- 
amin, Hexamethylendiamin, p-Phenylendiamm und Toiuylendiamin. Bevorzugte Diamine sind Ethylendiamin 
>c und Hexamethylendiamin. Besonders bevorzugte Bis-amide sind Bis-myristoyl-ethylendiamin, Bis-palmitoyl- 
ethylendiamin, Bis-stearoyl-ethylendiamm und deren Gemische sowie die entsprechenden Derivate des 
Hexamethylendiamins. 

Die Bis-amide, die in dem Paraffingemisch nicht loslich sind, mussen in feinverteilter Form vorliegen 
und eine KorngroOe von weniger als 50 urn aufweisen. wobei mindestens 90 % der Panikel eine KorngrSfle 
von weniger als 30 urn besitzen sollen. Vorzugsweise liegt die maximale Komgrdfle der Partikel unter 20 
urn, wobei mindestens 50 %, insbesondere mindestens 75 % der Partikel kleiner als 10 urn sind. Diese 
Angaben hinsichtlich der Partikelgro/Je beziehen sich auf die bekannte Bestimmungsmethode mit dem 
"Coulter Counter". 

Die Herstellung des Entschaumungsgemisches (II) kann in dieser Weise erfolgen, da/3 man in eine 
5 Schmeize der Bestandteiie (a) und (b) das fetnteilige Bis-amid (Komponente c) emtragt und durch 
intensives Vermischen darn homogenisiert. Die Schmeize sollte dazu eine Temperatur von mindestens 90 
*C und hechstens 200* C aufweisen. Vorzugsweise betragt die Temperatur 100 * bis 150 "C. Wesentlich 
fur eine gute Wirksamkeit des Entschaumers ist das Vorliegen einer stabilen Dispersion der Bis-amid- 
Teiichen in der Paraffinmatrix, was durch eine der Erfindungsdefinition entsprechende Teilchengr6i3e 
^ bewirkt wird. Zwecks Erzielung dieses Dispersionszustandes kann man ein Bis-amid einsetzen und 
dispergieren, das von vorneherein die entsprechende Tedchengrofle aufweist Oder man verwendet ein 
grobteiligeres Ausgangsmaterial und unterwirft die Schmeize einer Mahlbehandlung mittels Kolloidmuhlen, 
Zahnmuhlen oder Kugelmuhlen. bis die erwunschte Teilchengro/3e erreicht ist. Hierbei handelt es sich urn 
eine bevorzugte Arbeitsweise 

Auch ein vollstandiges Aufschmelzen der Bis-amide m der Paraffinschmelze und anschlieflendes 
schnelles Abkuhien auf Temperaturen unterhalb des Erstarrungspunktes der Bis-amide unter gleichzeitigem 
Homogenisieren der Schmeize kann zu einer entsprechend feinen Kornverteilung der Bis-amide fuhren. Bei 
der Wahl der Schmelztemperatur ist zu berucksichtigen, da/3 der nach der DTA bestimmte Schmelzbereich 
von technischem Bis-stearoyl-ethyJendiamin in der Paraffinschmelze etwa im Bereich von 123 bis 137 *C 
Q und der von Bis-stearoylhexamethylendiamin im Bereich von 132 bis 141 'C liegt. Fur die entsprechenden 
. Bis-myristoyl-amide liegen die jeweiligen Temperaturbereiche bei 119 bis 135 *C und 130 bis 138 *C. 
Unterhalb des Erstarrungsbereiches sind die Bis-amide in der Paraffinschmelze praktisch unldslich. 

Cberraschenderweise wurde gefunden, da/3 Gemische mit besonders hoher Entschaumerwirkung erhal- 
ten werden, wenn man nicht die Bis-amide selbst, sondern die zu ihrer Herstellung benotigten Ausgangs- 
stoffe, d. h. die Diamine und Fettsauren bzw. deren funktionelien Derivate in der Paraffinschmelze 
dispergiert und durch geeignete Reaktionsfuhrung zu den Bis-amiden umsetzt. Als funktionelie Derivate 
kommen z. B. die Anhydride. Chloride. Bromide oder Ester, z. B. die Methylester in Frage. Das Molverhalt- 
nis von Diamin zu Fettsaure kann zwischen 1 : 1.5 bis 1 : 2,2. vorzugsweise 1 ; 1,8 bis 1 : 2 betragen. Em 
Uberschu/3 emes der Reaktionspartner kann ohne Nachtetie im Gemisch verbleiben. 
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me rgem.scn ^ ^ ^ gleichzeit , gem 

k 1 10 ! C kann vorteilhatt sein. um ein 9 leichma0l9 J m ;3 ,e i e qek S z. B. mit strfimender Lutt ,n der 

erfolgen. m * nprma terials wird ein Gehalt von 2 bis 30 bew. », 

hinaeaen auch nach langerer Lagemny 
SSTund zeigen keine Hydrophobierungseflekle. 
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Beispiel 1 

10 % Vaseline (Petrolatum At, 

34 % Henparaffin (Terheir s '4444>, 

44 % Mikrokristaliinwachs {Witcodur (R) 272), 

12 % N,N -Bis-myristoyi-ethylendiamin 

wurden in einer Stickstcffatmosphare durch Erhitzen auf 15C "C aufgeschmoizen. Durch Abkuhlen aer 
Schmelze auf 110 C unter gleichzeitigem mtensiven Mische.n mittels eines Turboruhrers wurde bewirkt. 
da/3 das auskristallisierende Bis-amid eine Teilchengrofte von mcht mehr als 10 um aufwies. 10 Gewicht- 
steile des flussigen Gemisches wurden auf 90 Gewtchtsteile eines spruhgetrockneten auf 110 "C vorge- 
heizten Natnumsulfats (Litergewicht 450 g, Korngro/Je 0.2 bis 0,6 mm) unter gle»chzeitigem mechanischen 
Durchmischen aufgespruht. 

Das aus Vaselire. Hartparaffin und Mikrcwachs Destehende Gemiscn zeigte fotgenden Schmelzverlauf 
(DTA): 



"c 


% flussig 


% lest 


-20 


0 


100 


0 


1 


99 


25 


18 


82 


50 


62 


38 


75 


97,3 


2,7 


85 


100 


0 



Beispiel 2 

Ein 1:1 -Gemiscn aus Paraffin und Mikrokristaliinwachs zeigte bei der DTA folgenden Schmelzverlauf: 



'c 


% flussig 


% fest 


-20 


0 


100 


0 


0.5 


99.5 


25 


12.5 


87,5 


50 


55.2 


44,8 


75 


95.3 


4,7 


85 


100 


0 



88 Gewichtsprozent des aufgeschmolzenen Gemisches wurden unter Zusatz von 12 % Bis-stearoyl- 
ethylendiamin bei 80 C mittels einer Kolloidmuhle solange vermahlen und homogenisiert. bis 95 % des 
Bis-amids eine Korngrofie unter 10 am und nicht mehr als 5 % erne Korngrdfle unter 20 um aufwies. 6 
Gewichtsprozent des Gemisches wuraen in einem wafirigen Slurry dispergiert der 58 Gewichtsprozent 
Natriumsulfat und 2 Gewichtsprozent Na-Carboxymethylcellulose enthielt. Dieses Gemisch wurde in einem 
Zerstaubungsturm uber Dusen verspruht und mittels im Gegenstrom gefuhrten Verbrennungsgasen spruh- 
getrccknet. Das von Feinanteilen und Grobkorn befreite Spruhprodukt wies eine Korngro/3e von 0,3 bis 0,8 
mm und ein Litergewicht von 450 g auf. 



Beispiel 3 

In 880 g einer auf 100 *C erwarmten Paraffinschmelze gema/3 Beispiel 1 wurden 120 g Steannsaure 
(0,42 Mol), 13,9 g Ethylendiamm (0,23 Mol entsprechend einem 10 %igen Uberschu/3) und 3,5 g p- 
Toluolsulfonsaure (0.021 Mol entsprechend 5 Mol-%, bezogen auf Bis-amid) dispergiert. Unter Einleiten von 
Stickstoff wurde die Temperatur innerhalb einer Stunde unter standigem Durchmischen und Abfuhren des 
Reaktionswassers auf 150 "C erhoht. Nach weiterem einstundigen Erhitzen bei 150 *C unter Vakuum 
(zunachst 100 mbar. abschlie/tend 1 mbar) wurde das Gemisch schneil auf 120 *C abgekuhlt und auf 
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h , den Angaben in Beispiel 1 aulgespruht. so dafl das Endpro- 

. e^Hnumnnten bedeuten: 



70 



der wiasciuno «»■ 

angegebenen Schaumnoten bedeuten. 

0 = kein Schaum 

1 = Schaumhohe 1/4 

2 = Schaumhtihe 1/2 

3 = Schaumhohe 3/4 

4 = Schaumhohe 4/4 



75 



20 



-^rrr^s: — 



25 



30 



1 r 


Gew.-% 


" Na-Dodecylbenzolsullonat 
ethoxylierter Talgalkohol 5 EO 
ethoxylierter Talgalkohol 10 EO 
Seife (Talg/Cocos) 
Na-Carboxymethylcellulose 

Na-TPP 
Zeolith NaA 
Sequestrierungsmittel 
Salze. Wasser, Entschaumer 


8,5 

3,0 
1,5 
1,5 
1,0 

18.0 

20,0 
0,5 

Rest 



16 "dH (160 mg 



35 



45 



50 



yeraleichsversuche SDr n hQ etrocknete Waschmittel 

a) ***** - — ^,ttr^xtr~vxz«~-~ - 

amides unterblieb ebenfalis. ^ Q ^ 

k- n ? % bezogen auf Schauminhib.tor-Qem.8Ch. «n ausg y ^ ^ emen Te „ 

ihrer Wirkung. Eme grobe Vertetiung oe 

55 



7 



EP 0 309 931 A2 



5 



20 





Entschaumer 


-o 


Schaumnoten Dei 


'C 




gemafl Beispiel 


















30' 


50* 


70* 


90* 


1 


1 


0.1 


2 


2 


2 


2.5 


2 




0.2 


1.5 


1 


1 


2 


3 




0,5 


0 


0 


0 


1 


4 


2 


0.1 


2,5 


2 


2 


2 


5 




0.2 


1.5 


1 


1 


1 


6 




0.5 


0 


0 


0 


0.5 


7 


3 


0.1 


1 


0.5 


0,5 


1 


8 




0.2 


0 


0 


0 


0.5 


9 


A 


0.1 


5 


5 


5 


5 " 


10 




0,2 


4 


4 


4 


5 ~ 


1 1 




0.5 


o 
c. 


0 


3 


4 


1 2. 


1 


0,2 


1 


1 




2 


13 


gelagert 


0,5 


0 


0 


0 


1 


14 


A 


0,2 


5 


5 


5 


5 - 


15 


gelagert 


0,5 


4 


4 


4 


5 ~ 


16 


B 


0,5 


4 


3 


4 


5 " 


17 


C 


0.5 


5 


5 


5 


5* 



* Fiottenverluste bis 100 g 

™ erhebliche Fiottenverluste uber 100 g 



Anspruche 

35 1. Zur Ver/vendung in Wasch- und Reinigungsmitteln geeignetes, rieselfahiges Schaumregulierungsmit- 
te!, bestehend aus 

(I) emem wassericslichen, kornigen, tensidfreien Tragermatenal und 

(II) einem adsorbierten Entschaumergemisch, das frei ist von Siloxanpolymeren und emulgierend 
beziehungsweise dispergierend wirkenden Tensiden und em homogenes Gemisch folgender Bestandteile 

<*o darstellt: 

fa) 5 bis 60 Gewichtsprozent eines Paraffinwachses beziehungsweise Paraffinwachsgemi- 
sches, 

(b) 20 bis 90 Gewichtsprozent mikrokristallinen Paraffinwachses. 

wobei die nach der Differential- Thermo-Analyse (DTA) bestimmten Anteile an flussigen Bestandteilen m 
45 aem Gemisch aus (a) und (b) bei -15 "CO %, bei 0 ' C 0 % bis 5 %, bei 25 * C 2 % bis 25 %, bei 50 * C 
20 % bis 80 %, bei 75 ' C 80 % bis 100 % und oberhalb 90 * C 100 % betragen sollen. 

(c) 5 bis 20 Gewichtsprozent eines von C 2 -7-Diaminen und gesattigten Ci 2 -22-Fettsa"uren 
abgeleiteten Diamids, das in feinverteilter Form vorliegt und eine Teilchengrofle von weniger 
als 50 urn aufweist, wobei mindestens 90 % der Teilchen klemer als 30 urn sind. 



2. Mittel nach Anspruch 1, worin das Tragermaterial aus spruhgetrocknetem Natriumsulfat mit einer 
Korngrcfle von 0,1 bis 1,6 mm und einem Schuttgewicht von 200 bis 700 g/l besteht. 

3. Mittel nach Anspruch 1, worm das Gemisch der Bestandteile (a) und (b) nach der DTA-Bestimmungs- 
55 Methode folgende Flussiganteiie aufweisen: bei 0 ' C 0 bis 2 %. bei 25 'C2 % bis 15 %, bei 25 * C 2 bis 

15 %. bei 50 ' C 30 % bis 70 %, bei 75 * C 95 % bis 99 %, oberhalb 90 " C 100 %. 

4. Mittel, worin der Bestandteil (c) aus Bis-amiden des Ethylendiamins mit gesattigten Ci«-n- 
Fettsa'uren besteht. 
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s „,,.,. worin « HM (0 « -««-» «* «* a ' 8K 20 Um b ' S " M - " M> 

Amidierung vornimmt. A nsoruch 1 bis 8 dadurch gekennzeichnet, dafl man eine 

Tragerkorn aufspruht. Ansnruch 1 bis 8 dadurch gekennzeichnet, da/3 man in 

quellShigen Polymeren dispergiert und die Dispers.cn sprOhtrocknet. 

20 
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